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Pern, JA 72-4* 702 { NIPPON OSKER) 

"■- Dervent Japanese Patents Report volume T, No. 52 (30.1.197^ 
partie D (Old Law) page 1 

Composition cosm4tique pour cheveux contenant un polymfcre pr$- 
par£ par polycondensation d'un compost aoide oomme I'acide adi- 
pique et d'une polyalooylfcne-polyamine comme la diethyl fcnetritv- 
mine qu'on fait ensuite r*a*ir aveo 1 •tpichlorhydrine. 



Brevet FR 1 592 144 ( HERCDLE3) 

- page 1 f lignes 32-43; page 2 t lignes 10-22j page 3, ligne 11 
jusqu'i la page 6, ligne 11} lee examples 1 i ;1i page 16, li*^ 
nee 3-24? le rtsumt 0 
Composition pour mi ee en plis dee cheveux constitute par une 
solution aqueuse d f une substance rtsineuse soluble dans l f eau. 
La substance r4einei.ee est un produit obtenu par la rtaotion 
d'une rtsine soluble dans l f eau et d'une substanoe soluble dans 
l'eau. La rteine peut etre une rtsine d f aminopolyamide et d't- 
pichlorhydrine et peut Stre aussi alcoylSe par un agent alcoy- 
lant monofonctionnel. L f aminopolyamide est obtenu par polyoon- 
deneation d'uhe polyalcoylknepolyaraine et d'un aoide dicarboxy- 
lique. Dne partie de la polyalcoylAnepolyamine peut etre rempla^ 
c$e par une diamine. La proportion de substance rtsineuse dans 
la composition est comprise entro 0,5 et 1QJ6 en 
poids et le pH de la composition e*t compria. entre 6 et 7*5 
environ* Des additifs usuels peuvent aussi etre inoorports aux 
compositions. 



Pern. FR 2 162 025 (L'CKEAL) 

- page 1, lignes 16-38j page 3, lignee 14-19} page 4, lignee 5-10 
P*f 5, lignes 5-6| page 5t ligne 16 jusqu** la page 6,ligne 25 
les examples 17 k 34} lea revendi oat ions 

Composition oosmtftique pour le tr-aitement et le oonditiennement 
de la chevelure contenant un polymfcre produit de condensation 
d*une diamine et i f un di aoide. Le polymfcre peut enoore 8tre 
condense avec l'oxyde d^thyline, l'oxyde de propylene. l'«- 
pichlorhydrine ou le glyoidol. 



1 k 17,26 k 
30,32,33,36 
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cheveux" de p i ymfere chermodurcissables a reciculer par la chaleur. 

La presence invention a pour objet un "conditionneur r our cheveux" 
qui supprime ces inc nveniencs, et qui est constitue par un polyamino-oolyamide 
reticule ne presentant pas de gr upements reectifs et stable chimiquement 

La preserve invention a aussi p ur bjet une composition de condi- 
tioning pour cheveux, qui puisse etre appliq u6e a u temperature ordln8lre 
et qui se presence sous la forme d'une composition price ft 1-emploi 

La presence invention a encore pour objet un "conditionneur pour 
cheveux" qui soic compatible avec les shampooings anioniques, cout en aasurant 
un demelage satisfaisant des cheveux humidea, et une bonne elasticity des che- 
veux sees, de facon a assurer un bon maincien de la coiffure. 

La presence invention a egalement pour objet une composition coame- 
Cique pour cheveux contenanc au moina u . polymere recicule soluble dans 1'eau 
obcenu par rdciculacion d'un polyamino-polyamide (A) prepare par polycondenae- 
don d'un compose acide sur une polyamine. Le compose acide est choioi pormi 
(i) les acidea organiques dicarboxylioues , (ii) l ea fleldao allpha£iquGQ 
ec dicarboxyliquea a double liaison ethylenique, (iii) Ul eateye dfiQ QcldeQ 
precices, de preference avec les alkanola infer ieurs ayant de 1 a 6 atomas de 
carbone, (iv) lea melanges de cea composes. La polyamine eat choiaie p a?ol Ub 
polyalcoylene-polyamines bis primairea mono- ou dieecondalrea. 0 ft 40 moles % 
de cetce polyamine peuvent etre remplaceea par une amine bia primaire de prefe- 
rence 1'echylftnedl.mine ou par une amine bis-secondaire de preference, la pipe- 
line ec 0 ft 20 moles % peuvent €cre remplaceea par 1 'hexamethyUnediamine. La 
reticulation eat realiaee au moyen d'un agenC reticulant (B) choi 8l parmi les 
apihalohydrinea, lea diepoxydea, les dianhydrides , lea anhydrides non eatures 
les derives bis insacurea ; Is reclculacion esc caraccerisee par le fait qu'elie 
esc realiaee au moyon de 0,025 a 0,35 mole d'agent reciculant par groupemenC 
amine du polyamino-polyamide (A) et ger.eralement de 0,025 a moins de 0 2 et 
en particular de 0,025 a moins de 0,1 mole d'agent reticulant par groupement 
amine du polyamino-polyamide (A) ; 

Dana la compoaition aelon 1 'invention le polymere reticule presence 
l'enaemble des caracterlaciquea auivancea : 

(1) 11 esc parfaitemenc aoluble dans 1'eau a 10% aana formation de gel . 

(2) la viscoeite d'une solution 1 1 4 dana 1'eau ft 25'C esc superieure ft 3 cen- 
tipoi.es et habitueilemenc comprise entre 3 et 200 et plus epeciaWnC elle 
est egale ou superieure a 20 centipoiaes et Inferieure ft 50 centipolaes ; 

(3) ii ne comporte pas de groupement reactif et en particular il n'o poo de 
propriety alcoylante ec il eat chimiquement stable. 

Lee acidea uciliaables pour la preparation des p iyamino-polyamidea 
(A) sont choisi8 parmi : 



- les acldes organlques dlcarboxy 1 Iqucs satur*s ayant de 6 a 10 atone* d* c-r 
hone, par exemple les acldes adlplque, tt lmethyl-2 .2 ,4 el -2,i,- *«U,.lqiw. 
phtallques, lea added aliphatlquea mono- et dlcarboxy llquca A double HaUor 
«Chy Unique, par exemple lea acldes acrylique, methacryllque , Itaconique. 

Parrai lea acldes preferes flgurent I'aclde adlplque et les composes 
d'addltlon d'une alcoylenedlamlne avec des acldes Insatures tels que de« 
acldes acrylique, methacryllque, Itaconique. 

L'aclde adlplque est partlcullferement pr«f6r«. 

On peut egaiement utlllser lea esters des acldea cl-deasus cites. 
II eat egaiement possible d'utlllser dea melanges de deux ou plusleurs acldea 
carboxyllques ou de leurs esters. 

Les polyamlnes utilisables pour la preparation des polyamino-polyami- 
des (A) sont cholsls parml les polyalcoylene-polyamines blsprlmalres mono- 
ou dlsecondalres, par exemple la diethylfene trlamlne, la dlpropyiene trlamlne, 
la triethylfene tetramlne et leurs melanges. 

La polycondensatlon est rdalisSe par des proc^dfes connus , par melan- 
ge des reactlfa, puis chauffage entre 80 e et 250'C, et de preference entr 100 
et 180°C pendant 1 & 8 heures seion les reactifs utilises. Aprfcs un chauffage 
a reflux total pendant 1/2 heure & 1 heure, on elimlne l'eau ou I'alcool forme 
au coura de la polycondensatlon, d'abord h presslon ordinaire puis sous prosci... 
reduite. 

Les reactions ont lieu sous un courant d' azote pour evlter lea col - 
rations trop importantes et facillter 1 ' elimination des substances volatile*. 

En effectuant la reaction on utilise de preference une quantlte d'a- 
clde dlcarboxyilque et d'amlnea en proportions equlmoieculalres par rappoit a;» 
groupements amines prlmalres des poly-alcoyUne-polyamlnes. 

Selon un mode de preparation prefer* on effectue la polycondensatlon 
de la poiyalcoylene-polyamlne cholsle de preference parml la diethylene tria- 
mlne, la triethylene tetramine, la dlpropylfene trlamlne et leura melanges, 
solt (i) sur un dlaclde carbbxyllque de preference l'aclde adlplque ou son ester 
dimethylique, soit (11) sur le prodult lntermedlalre d'addltion d'une noltcul" 
d'ethyUnedlamlne et de deux molecules d'ester m6thyllque d'un aclde ethylenl- 
quement non aature tel que l'acrylate, le methacrylate ou l'ltnconetc dc 
methyle. 

Lee reactions d'addltlon de 1 ' ethylfenedlamlne aur lea oatora insatur^t- 
•ont reallsees par melange dea reaetife entre 5' et 80"C, et les reactions dc 
polycondensatlon par chauffage pendant 30 * 60 mlnutea & reilux, pull, avec 



Elimination de l'alcool mdthyllque a 120-150 e C, ou de 1 'eau h UO-175»c, d'a- 
bord a preasion ordinaire puis sous on vide partlel de 15 mm de mercure." 

Leo polyemino-polyamidea (A) ainal obtenues ont une vlocooite dans 
I'eau a 107. et k 25°C lnferleure k 3 centipulsea. 

La constitution deo polyamlno-poiyamldes preferes (A) peut fitre 
representee par la formule generole (I) 

-£0C - R - CO - 2 J (I) 

ou R repreoente un rodlcal bivalent qui derive de l-ocide utlllot ou du pro- 
duit d'addltion de 1'aclde avec 1'amine bla-prlmaire ou bio-oocondelre. 

Parml lea aignlf leationa prefereee de R on peut citer lea auiventeo 

^f~V • - (CH *v 

- CT 2 - CH 2 " NH " CH 2 " CH 2 - NH - CH 2 - CHj - 

- CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - C« 2 - CH - 
tH 3 CH 3 

| / - CH ? CHj - N 

CH 2°f X S -CH, 



Ces radlcau* derivent respectlvement de 1'aclde terephtall que de 
I'ecide adlplque, du produit d'addltion de 1 'ethyUnediamine aur lea acidee 
acryllque, methocryltque et Itaconique ou leurs eatera. 
ZreprGoente : 

1) dans lea proportlona de 60 k 100 moles %, ie radical 

- NH - ((CH 2 ) x . NH } n 

ou x ° 2 et n » 2 ou 3 ou blen 
a ° 3 et n ° 2 

ce radical dirlvont de la diethylene trlamlne, de la Methylene tetramine u 
de la dlpropyl&ne trlamlne ; 

2) dana lea prop rtlona de 0 k 40 mole % le radical (II) ci-desaus 
dana lequel x - 2 et n - 1 et juijerive de 1 'ethylenediamlne , u le radical 

- dfirivant de la pipgragine ; 



3) dans les proportions de 0 h 20 moles X le radical 
- NH - (CH ) fi - NH - derlvant de 1 'hexamethy lonedlamloe . 

Les polyamino-polyamides ainsi obtenus sont ensulte r6ti colds par 
addition d'un agent reticulant. On utilise comme agent reticulant un compost 
bif nctionnel cholsi parmi (a) les epihalohydr ines , par exemple 1 ' £pichlorhydr 
ne ; (b) les diepoxydes par exemple le diglycidylether. le N,N'-bis epoxy 
propyl piperazlne ; (c) les dianhydrides , par exemple le dlanhydride de l'acl- 
de butane tetracarboxyllque , le dianhydride de l'acide pyromellitiq ue ; (d) les 
derives bis insatures, par exemple la divinylsulfone , le methylene bis acrylaml- 

de. 

Un agent reticulant d 'utilisation avantageuse est l'eplchlorhydrlne . 
D'autres agents retlculants preferes sont la divinylsulfone, le methylene bis 
acrylamide, le diglycidylether et la N.N'-bls epoxy propyl piperazine. 

Ces agents retlculants donnent naissance reapectlvement aux radicaux 

suivants : 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - 

If 

- CH, - CH, - S - CH„ - CH, - 

2 2 ft 

- CH 2 - CH 2 - CONH - CH 2 - NHCO - CH 2 - CH 2 - 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - 0 - CH 2 - CHOH - CH 2 - 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - l( - CH 2 - CHOH - CH 2 - 

Les reactions de reticulation sont realisees entre 20°C et 90 C C, a 
partlr de solutions aqueuses de 20 a 307. de polyamino-polyamide auxquelles on 
ajoute l'agent reticulant par tres petites fractions Jusqu'a obtenir un accrois- 
sement important de la viscosite mats sans toutefois atteindre le gel qui ne 
se solubilisereit plus dans l'eau. La concentration est alors rapidement a jus- 
tee a 10% par addition d'eau et le milieu reactlonnel eventuellement refroidi. 

Selon une carecterlstlque esseutielle dc l'inventlon, on cmploie pour 
la reticulation des polymbres polyamino-polyamides de 0,02'i h 0 .Y- mole d'agent reti.u 
lant par groupement amine de polyamino-polyamide. Une catdgorle tnlcrcssantc <!.• 
cea polymerea rdtlcules est obtenue en utlllaant de 0,025 a molns de 0,2 
mole d'agent reticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. Une auin 
categorle avantageuse de polymeres reticules est obtenue en utlllsant de 0,0?> 
a molns de 0,1 mole d'agent reticulant par groupement amine du polyamlno- 
p lyamlde. 

Lee proportions de reticulant a utlllscr, qui varlent scion la nature 
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dans I'eau. r 

Le de>aaae m ent dea proportions de reticulant ci-deeaua indiqu^ea 
entratne la formation d'un gel non dlluable a 1'eau, par auite i'une reticu- 
lation trop important*. En augmentant encore la quantite de reticulant on 
obtient a nouveau dea polymerea Qu i aont aolubl«a dana 1'eau meia preocntent 
un caractere evolutif an fonction du tempa et de la texture. Ce coractere 
evolutif eat dfl a la preaence dana le polymere reticule da aubatituanta reac- 
tif. via-a-via de groupementa nucleophilea. Quand on utilioa comma a g C „ t r4tl . 
cu ant 1'epichlorhydrine en dea quantitea prochea daa proportiono atoechiome- 
triquea, lea aubatituanta reactifs aont conatituee principalement par daa 
cycles flE^tidinium 

© 



^>N- C0 
I 

OH 



Le 8 polymerea reticulea obtenua a partir de polyamino-polyamidea 
connua dano la technique et utilioa dana de e compoeitiono pour loo cheveu* 
renferrrcnt dea groupementa reactifa et de ce fait ae conoarvent awl, 

Lea polymirea reticulea aelon la preaente invention ae conaervent 
blen et aont compatible,, avec l. B tenaio-actifa anioniquea tout en aaaurant 
un bon demelage d«a cheveux humlde8 ^ eompttlhiliu ^ Ug 
octifa anioniqueo peut encore fitr£ am(511oree par alcoylatlon defl fc- 
am nea aecondairea des polyamino-amldes reticulea. L'alcoylation augmente la 
oolu blllti dono 1-aau dea polyamlno-amldea reticulea, en preaence de tenaio- 
actlfa anioniquea. 

On peut utilioer comma agent alcoylant : 

1) un apouydc, per „.„p,. U glycldol , d .« thyUn€> p ^ 

2) un com P o 0e * double llolaon «thyldnique, par , . acrylflmlde 
ocryllquo f 

)) i 'acid? chlorac^Uqu* 

*. - alt.ne 9 ultone. P a, enemple la propane sultone ou la butane aultone' 

I 'alcoylatlon de 9 pel y a mlno. ai »id a reticulea eat realiaee en aolutlcn 
.,..*«.-. * U concentrate de 1Q A 30% a tenp , rQturc cofflprioe io 

't < | r , a ,„ d'alc,vl 0 ,tun pat rapport a lo bo8lelu totfll , c .. aBt . 4 . d| „ , c 
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nombre de moles d'agent alcoylant fixe par rapport a u nombre total de gr upe- 
ments amine varle de 0 a 807.. L'lndice de baslclte du polymere exprlme en meq/g 
lndique le nombre total de mlllidqulvalents d'azote basique par gramme. 

Lee poiymfcres reticules aelor i'inventlon peuvent etre utilises dans 
dlfferentea comp sltl na cosmetiques p ur cheveux, p ur le traltement dee 
cheveux normattx et plus partlcullerement des cheveux eenalblllaes. lis peuvent 
aussl etre utilises & des concentrations de 0,1 k 57., de prifirence de 0,2 
2,57. et avantageusement de 0,3 k 1,3% dans des compositions cosmetiques pour 
cheveux et plus partlcuilerement dans des compositions de shampooing, tel 
5 que shampooing anionique, cationique, non-ionique, amphotfere ou zwltterlonlque , 
de shampooing colorant, de teinture, de gel colffant, de lotion coiffante, de 
lotion pour "brushing", dc lotion de mise en plis, de lotion rinc6e (rinse), de 
lotion renforcatrice de mise en pile non rincee, dans des compositions reatruc- 
turantes, dana des compositions cosmetiques plus specifiques telles que les 
5 compositions antipelliculaires , antieeborrhfilques . 

On entend par lotion rincee, une lotion qu'on applique apres le 
ahampoolng pour obtenir un effet de "conditionnement des cheveux" et que l'on 
rlnce spies un temps de pause. 

On entend par "lotion pour brushing" ou lotion de mise en forme, 
10 une lotion appllquee apres le shampooing et qui favorise la mise en forme de 
la chevelure, cette mise en forme etant effectuee aur cheveux moullles ft l'ai- 
de d'une brosse, pendant le sechage des cheveux & l'aide d'un sechoir a main. 
Cette technique convient pour les cheveux relativement courta. 

On entend par lotion renforcatrice de mise en plls non rinc€e, une 
25 lotion appliquie aprfes shampooing et avant la miae en plls, qui n'est pas 
rincee et qui faclllte la mise en plls et amellore sa forme et sa duree. 

On entend par lotion restructurante une lotion qui contlent des 
ptodults renforcant la chalne keratlnlque des cheveux. A cette classe de 
prodults appartlennent les derives methyloles tels que ceux deer Its dans lea 
30 brevets francals N* 1.527.085 et 1.519.979 de la demanderesse. 

Cea agents restructurante sont en general utilises en comblnalson 
avec des composes catlonlques qui facllitent le demfilage des cheveux ft l'etat 
humlde mals presentent 1 ' Inconvenient de donner aux cheveux un aspect polaseux 
k r«t«t sec. 

35 Lea compositions cosmetiques pour cheveux eontenant un polymfere 

reticule selon Tlnventlon peuvent avoir un pH comprls entre 2 et 11 et de 
preference entre 3 et 8. 

Elles peuvent se presenter sous les dlverses formes habltuelles.e'est- 
»-dlre : solutions aqueusee ou hydroalcooliqu s, gels, crtmes, dispersions 
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u 8ou9 f rroe d'a^roaols. 

El lea peuvent contenir en plua du poiymfcre rdticuid touo Icq compo*- 
aanta utillals dana lea comp eiti no pour chevcux, notomment dea agento de 
surface anioniquea, cationlquea, amphotfcrea, zuitter ionlquea ou non-ioniques , 
5 aynergiatea, stabilisanta , Spaiaslssants , £mulaionnant3 f adoucissanto , agento 
de conservation, coloranta, par fume, etc. Ceo compositions peuvent ggalement 
comporter d'autres rSsines coamgtiques, en particulier non-ioniques, cationl- 
ques ou anioniquea, 

L'aaaociation dea conditionneura de la prfisente invention avec lea 
10 agents de aurface non-ioniquea fournit dea ahampooings particuliferement int6~ 
ressants notamment pour le d£ra61age plua facile dea cheveux. 

Parmi lea polymfcres ou rSsinea cosmStiquea pr£f6r6a pouvant Stre 
utilie£a en combinaison avec lea polymfcres r€ticul6s on peut citer lea 
copolymferea acide crotonique 10%-ac£tate de vinyle 90% d f un poida moUculaire 
de 10,000 k 70.000, le copolymfcre vinylpyrrolidone (VP)-acdtate de vinyle (AV) 
ayant un poida mol^culaire de 30.000 h 360.000, le rapport VP:AV Stent compris 
entre 30:70 et 70:30, lea copolymfcres de polyvinylpyrrolidone quaternairea 
ayant un poida roolSculaire de l f ordre de 1.000.000, tel par exemple que le 
polymfere vendu sous la marque "GAFQUAT 755" par G A F Corporation, lea polymfr- 
20 res cationlquea resultant de la condensation de la pipgrazine ou de aea d6ri- 
v£s (1) aui des composes bif onct ionnels tels que des dihalogSnurea d'alcoyles 
ou d'alcoyi-arylea, dea bis-€poxydea , dea Spihaiohydr ines , dea d£riv£a bis 
insatur<£s et/ou (2) sur une amine primaire dont les deux atomes d'hydrog&ne 
peuvent Stre substituSs et qui se comporte comme un compost bifonctionnel ; 
25 (3) h la foia eur une £pihalohydrine et aur une amine hydroxyl£e telle que la 

digiycolamine, la 2 -amino 2-ra£thyl 1 ,3-propanediol ou sur un amino acide tel que 
ic2 glycocolle. 

Parmi les agenta de aurface pouvant fitre utilises en combinaison avec 

lea polymfcres r£ticuUs on peut citer (a) lea agents de aurface anioniquea 

30 tolo que lec oeie aicalino ou cfaicanolamines dea alcanea sulfonates, alcoyl 

oui fates et a Icoy lather sulfates et leurs prodults de condensation avec i'oxydc 

d'gthyl&ne par exemple le lauryl et le myristyl Ither sulfate de sodium ou de 

tri£thanolamine, le semi-ester oul f osucclnate disodlque d'olcanolamldea , 

(b) leo agento de ourface non-ioniques tels que (1) lea produlto de condensa- 

35 tion d'un oonoalcooi, d'un a-dlol ou d'un alkylph£nol avec le glycldol par 

©xeaple leo corapoo^o de formuie R-CHOH-CH 2 -0-/~CH 2 -CHOH-CH 2 -0? n H dana laqu<?lle 

R dSoigne un radical aliphatlque, cycloallphatlque ou arylo 1 lphat ique ayant de 

7 h 21 ot meo de carbone et leuro melanges, les chatnea al iphatlqtieo pouvant * 

comporter deo groupeoento £ther 0 thiodther et hydroxyraJthy Ifcne et I ^ n ^ 10 ; 

40 (il) leo coap o£o de formula RO /CJkO (CH^OH)? H 

-23 2 - n 
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QOn s laquelle R desire on radical .Hyle, .IMnyl. ou alV.yl.ryle et n 0 . 
(e) les agents de surface cationiqucs tel. que (i) le chlorure de dlmethy! 
hydr oxymethyl cetyl ammonium - («) I. br -re de tetradecyl tr imdthyl.^nlu,, 
U) les agents de surface, am P h teres teis que les derives carboxyliques de 

l. lml d.«ole^ compQflition6 coam6tlquft3 pout cheveux aelon invention devant 
etre appliquees sur les cheveux sensibllises renferment avantageusement un 
electrolyte. La presence de 1 'electrolyte dans Is composition reduit ou suppri- 
. la tendance qu'ont les cheveux sensibiiises a fixer durables les poly- 
roe res. On utilise comme electrolytes des sels alcalins ou alcalino-ter^ux d a- 
cides mineraux ou organiques, solubles dans 1'eau et de preference es chloru- 
re. et acetates de sodium, de potassium, d'ammonlum et de calcium. La quant t 

d'electrolyte n'est pas critique. Ell. est do preference comprise entre 0,01 

5% et avantageusement de 0,4 a 3% du poids total de la composition. Le rapport 

electrolyte :polymere est compris entre 0:1 et 1,5: I. 

L es polymeres polyemino-amides (I) reticules avec les agents reticu- 

lants cl-deesus indlques et alcoyles avec un agent alcoyUnt choisl parmi 

1'acrylamide et le glycidol sont des composes nouveaux. 

Lors de 1 ' alcoylation d'un polymere polyamino-amlde reticule avec 

r.cryl.mide de formule CH^CH-CONH, ce d.rnier se condens, sur les groupment, 

amine primaire et/ou secondare en donnant des chalnes de formule 

-N-CH 2 -CH 2 -CONH 2 ; 

le glycidol dans les memee conditions conduit a des choines de formule 

-N-CH 2 -CHOH-CH 2 OH. 
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EXEH71J 1 

Polycondcnsatlon de 1'ecide adipique et de la diethyiene trlamlne . 

La constitution du polymere btenu pe ut etre caracterisee par le 



motif suivant 



[OC - (CH 2 ) 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH> 2 j 



A 619 g (6 moles) de diethyiene triamine, on ajoute, sous agitation 
et en atmosphere d'azote, en l 5 minutes, 876 g (6 moles) d'acide adi P i que On 
c-.auffe ensuite le melange reactionnel a 145-150'C, temperature a l aque ll e on 
note une condensation d'eau. On maintient au reflux pendant 45 minutes puis 
on elimine 1'eau par distillation a pression ordinaire pendant 2 heure 8 , pule 
sous pression reduite (15 mm de „g) pendant 1 heure. La temperature de cheuf- 
fage augmente progress ivement Jusqu'4 l70 e C. 

Le produit ainsi obtenu est coule a chaud. II 3 e preaente, aprea 
refroidissement, sous la forme dW resine dure et cassante. Elle eat trans- 
rarente de couleur Jaune-vert et se solubilise complement dana 1 W 

EXEMPLE la 

Reticulation du polymere obtenu selon 1'exemple I avec 1 'epichlorhydrine 

A 200 g de r«sine, obtenue selon le precede decrit dana 1'exemple I 
dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d 'epichlorhydrine. ' 
On chauffe le melange jusqu'a 90«C, puis on ajoute par tres petites fractions 

et & des intervalles de 5 k 10 minutes 1 ft » a'a^* ui u ^ , 

minucea, 1,8 g d 'epichlorhydrine Juaqu'a 1'ob- 

tention d'une viscoeite auperieure a 50 ccntipoiaes a 65°C. 

Le aolution est elora diluee immedietement a une' concentration de 10% 
d extrait aec par addition de 1098 g d'eau. 

La viscoaite apparente meaure-. apreo 24 heures et a 25°C eat de 31 
centipoises au gradient de vitesse de 26,3 sec -1 

La quantite de reticulant utilisee est de 11 mo les d ' epichlorhydrine 
pour 100 groupemente d'emine. 

EXEMPLE lb 

Reticulation du polype obt.nu selon 1'exemple I avec la m^thyUne bis aery- 
1 amide. 7 

A 70 g de resine preparee aelon le precede decrit dans 1'exemple I 
et dissou, dans 280 g d'eau on ajoute, a le temperature ambiante et sous agi- 
tation, 7 g de methylene bis acrylamide, puis on chauffe le melange a 80-90'C 
Aprea 1 heure de chauffage on observe un accroissement important de la viacosi- 
te. Le melange est alors dilue a 10% d'extrait sec par addition de 413 g d'eau 

On obtient une solution limpide ayant une viscosite apparente de 32 
centipoises, mesuree aprea 24 heures a 25»C et sous un gradient de viteaae de 
26,3 sec 
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U quantity d* retlculant utilise est de 12.1 moles de methylene 
bis acrylamlde par 100 gtcupements amine du polyamlnorolyamidc. 

EXEMPLEJ.C 

Reticular ten du polymMe obtenu selon l'exempl* I avee la N ,N ' -bis epoxy 

propyl ploerattne. 

A 20 g de polymere prepare selon le precede decrit dans 1 'example I 
et disseus dans 80 « d'eau, en ajeuce, h temperature ordinaire et sous agitation, 
1,50 g de y.N'-bis-epoxy propyl plperanne, pule on chauffe le melange a 70-80 e C. 
Apres 15 minutes de chauffage on ebtlent un gel qu'on dllue lmmadlatement a 
107. d'extrait sec par addition da 113,5 g d'eau. 

On obtient une solution limpid* ayant una viscoaite de 32 centlpol- 
ses mesuree apres 24 heures a 25"C et sous un gradient de vltease de 26,3 
sec." 1 . La quentlte de retlculant utlllsee est de 7,3 moles de N.N'-bis- 
epoxy propyl piperezlne pour 100 groupemente amine du polyatnino -polyamide. 

EXEMPLE Id 

Reticulation du polymere obtenu selon 1 'example I par la divinyl sulfone. 

A 20 g de polymere prepare selon l'exemple I et dissous dane 80 g 
d'eau on ajoute, goutte a goutte, a temperature ambiance, Jusqu'a obtenir un 
debut de geliflcatlon, 1,7 g de divinyl sulfone. On diiue alors rapidement 

20 avec 100 ml d'eau. 

La viscosite apparente d'une solution a 10%, mesuree apres 24 heures, 

h 25 e C et au gradient de vitesse de 26,3 sec." 1 est de 27 centipoises. 

La quantite de retlculant utlllsee est de 13,9 moles de divinyl 

sulfone pour 100 groupements smlne du polyamino-polyamlde, 

EXEMPLE II 

Polycondensation de l'aclde adiplque et du melange diethylene trlamine-pipera- 
sine. 

La constitution du polymere prepare peut etre representee par les 
deux motifs ci-apres repartls statletlquement dans les proportions de 2:1. 
-/"OC - (CH 2 ) 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH> 2 _7 
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• et 

- [oC - (CH 2 ) A - CO-/ ^ 



Le melange de 438 g (3 moles) d'aclde adiplque et de 86 g (1 mole) 
de plperazlne est chauffe, svus sgltatlon, et en atmosphere d'azote pendant 
2 heures a 120-135 V C. On ajoute ensulte, a cette temperature et en l'espac 
de 90 minutes, 206 g (2 moles) de diethylene triamine. On dietille I'eau 
formee pendant 1 heure a 140-170'C a pression ordinaire, puis 1 heure a 170- 

175°C sous 15 mm de Hg. 

Le pr dult alnst obtenu ee presente sous la forme d'une reslne 
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dure, cassante, transparente et de couleur Jaune-vert. 

EX EMPLE 11a 

Reticulation du polymlre obtenu selon 1 'exemple II avec de l'epichl orhydr ine . 

A 200 g de reslne, obtenue selon 1 'exemple II et dlasoute dans 800 g 
d'eau, on aj ute , . us agitation, 9 g d 'eplchlorhydrlne a temperature rdlnal- 
re. On chauffe ensuite le melange a 90«C et on ajoute encore 1,1 g d'eplchlo- 
rhydrine par petltes fractions a 5 ou 10 minutes d • intervals , Jusqu'a 
obtenir une viscosite" de 50 centlpolies . 

La solution est alors rapidement diluee avec 1091 g d'eau pour 
obtenir une concentration de 10%. 

La solution alnsi obtenue est limpide et sa viscosite, mesuree 
apres 24 heures a 25°C, et au gradient de vitesse de 26,3 sec -1 est de 52 
centlpoioes. 

La quantlte de reticular utillsee est de 13,2 moles d 'eplchlorhydri- 
ne pour 100 groupeinents amine du polyamlno-polyamide. 

EXEMPLE III 

Polycondensetlon de l'acide adiplque et de la trlethylene tetramlne. 

La constitution du polymfcre prepare dans cet exemple peut fitre 
representee par le motif : 

-[ OC - (CH ? ) 4 - CONH - (CH 2 - CHj - NH) 3 J 

A 292 g ( 2 moles) de trlethylene tetramlne, on ajoute, sous 
atmosphere d'azote, en 1 'eapace de 20 minutes, 292 g (? moles) d'acide adipl- 
que, par petltes fractions et sous agitation. On chauffe enaulte le melange 
au reflux total a U 5 "C pendant 1 heure. On ellmlne l'eau formee par distil- 
lation a la presslon ordinaire pendant 3 heures ».t sous presslon redulte de 
15 mm de mercure pendant 1 heure en elevant progresslvement la temperature 
Juoqu'a 170-175°C. 

On obtlent alnsl une reslne transparente de couleur jaune,dont une sol 
tlon a 10% preocnte une vlocoalte, & 25"C, inferleure a 2 centlpolses. 

EXEMPLE ma 

Reticulation du polymire obtenu oelon 1 'exemple III avec 1 'eplchlorhydrlne. 

A 200 g de oolutlon oqueuee a 207. de polymere obtenu auivant le 
precede decrlt dano l'exeaple III, on ajoute, rapidement et sous agitation, 
1,8 g d'epichlorhydrlne et on chauffe le melange a 90-95'C pendant 30 minutes. 
On ajoute enoulte, ft la mSme temperature, tres lentement, 0,4 g d'epichlorhy- 
drlne luoqu'a I'obtentlon d'une viscosite superleure a 50 centlpolses, mesuree 
ft 65 °C. 

La solution est olors dilute, lmmedlatement ft une c ncentratlon de 
10% d'extralt oec, par addition de 220 g d'eau. La oolutlon obtenue eot limpide. 
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Sa viscosity h 2yC et au gradient de vitesse de 26,3 sec' 1 est de 24 centl- 
poises. 

La quantite totale d ' epichlorhydrine ajoutee est de 0,0242 mole, 
ce qui correspond a 7,8 moles de reticulant pour 100 groupements amine du 
5 polyamino-polyamlde . 

EXEMPLE I lib 

peculation du polymere obtenu selon l'exemple III avec le methylene -bis - 
acvylamide. 

A 100 g de solution aqueuse a 20% de polymere, obtenu suivant le 
10 procede decrit dans l'exemple III, on ajoute 0 ; 8 g de methylene-bis-acrylamide , 
puis on chauffe le melange a 70-80'C pendant 25 minutes. On obtient alors un 
gel mou que l'on dilue immediatement a une concentration de 10% d'extrait sec, 
par addition de 108 g d'eau. La solution obtenue est limpide. Sa viacosite, 
mesuree apres 24 heures a 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec' est de 

k 15 A3 centipoises. 

La quantite de methylene-bis-acrylamide ajoutee equlvaut a 3.4 moles 

de reticulant pour 100 groupementa amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE IV 

Polycondensation du produit de reaction de 2 moles d'itaconate de methyle et 
20 de 1 mole d ' fethylenediamine avec la diethylene triamlne. 

La constitution du polymere prepare dans cet exemple peut etre re- 
present e par le motif : 



25 



30 
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- C OC - CH - CH ^CH 2 - CH - CONH - (CH^C^-NH^ 

K \ *' CH 2 -CH 2 -N J 

"'J ] _CH2 

Premier stade 

A 620 g (3,9 moles) d'itaconate de methyle, on ajoute, en l'espace 
d'une heure, aous agitation et en atmosphere d 'azote, 118 g (1,95 mole) 
d'ethylfene diamine en maintenant la temperature a 30"C. 

\prfcs une nuit, h la temperature amblante, on chauffe & 80°C, pour 
ellminer le methanol, d'abord a preasion ordinaire, puis sous pression teduite 
de 15 mm de Hg. On note alors 1' apparition d'un precipite. On reprend le 
melange reactionnel avec 500 ml de benzene et on distille l'ezeotrope methanol- 
benzene. 

On concentre et on reprend le residu avec de I 'acetone. On obtient 
ainsi, avec un rendement de 82% le N ,N ' -ethylene-bis -^-carboxylate de methyle 
2- pyrrolid ney" a us forme de poudre blanche ayant un p int de fusion de 141- 
142"C et un indice de saponification de 6,35 milli equivalent/gramme. 
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Deuxlfeme stade 

A 198 g (0,63 mole) de diester ainsi obtenu, on ajoute, a temperature 
amblante, 65,5 g (0,63 . le) de diethylene triamine et on distille le methanol 
forme par chauffage a 120-130'C, d'abord a pression ordinaire pendant 90 minu- 
tes," puis sous pression reduite de 15 mm. de Hg pendant 30 minutes. 

On obtient ainsi une resine transparente , dure et cassante de 
couleur Jaune-vert, parfaitement soluble dsns l'eau. 

EXEMPLE IVa 

Reticulation du polymere obtenu selon 1'exemple IV avec de 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de resine dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agita- 
tion, 13 g d'epichlorhydrine a la temperature amblante. On chauffe le melange 
a 90"C et on ajoute encore, par petites fractions, a 5 ou 10 minutes d'inter- 
valle, 2 g d'epichlorhydrine, Jusqu'a l'obtention d'un debut de salification 
On dilue alors rapidement avec 1135 g d'eau froide pour ramener la solution ' 
a 107. d'extralt sec. 

On obtient ainsi une solution limpide, dont la viacoaite, meauree 
apres 24 heures a 25<C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 Get da 49 con- 
tipoioeo . 

La quantite d'epichlorhydrine utilisee correspond a .22 moles pour 
100 groupements amine du polyamino-polyaroide . 

EXEM?LE IVb 

Reticulation du polymere obtenu selon 1'exemple IV avec le methylene-bie- 
acrylamide. 

A 50 g de polymere obtenu dans 1'exemple IV et diaaouo dano 200 g 
d'eau, on ajoute, a i« temperature amblante et sous agitation, 1,5 g de 
methylene-bis-acrylamide, puis on chauffe le melange a 85-90«C. On ajoute en- 
sulte, progressivement le reticulant jusqu'a obtenir une viscosite auperieurt 
a 50 centlpoises a 65«C. On ramene alors la concentration du melange a 10% 
d'extralt oec, par addition de 285 g d'eau. 

On obtient une solution limpide, ayant une viscosite de 54 centi- 
poloeo h 25°C et ou gradient de vitease de 26,3 sec -1 . 

La quantite de merhylene-bis-acrylamide aJout<5e est de 3.9 g et elle 
correspond k 16 moles pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE V 

Polycondensation d'un melange de 2 moles d'acrylate de methyle et de 1 mole 
d'«thy)frnediamine avec la dUthylfcne triamine. 

La constitution du polymere prepare dana cet exemple peut Gtre 
represent *e par le motif : 

-[oC-CH 2 -CH : -NH-CH 2 -Cll 2 -SH-ai 2 -CH 2 -CONH-(CH 2 -CH 2 -Nll^- 
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A 240 g (4 moles) d'6thylfc"«dlamlne, on ajoute, en l'eapace de 2 
heures, a une tem P 6rature comprlae entre 10'C et 20 e C, sous agitation et en , 
atmosphere d'aiote, 689 g (8 moles) d'acrylate de methyle. Apres I heure 
d'agltation a la temperature ambiante, n aj ute 413 g (Am lea) de dletlhylene- 
} ' triamlne. On dlstllle ensulte le methanol forme par chauf fage ft 120-140'C pen- 
dant 2 heures ft la preselon ordinaire et pendant 2 heures sous une presslon 

redulte de 15 mm de Hg. 

On obtlent a Ins I une reslne transnrente de couleur jaune-orenge, 
qui en solution ft 107. d'extralt sec, presente une vlecoslte lnfirleure ft 2 
10 centlpolses. 

EXEMPLE Va 

Reticulation du polymfere obtenu selon l'exemple V avec l'eplchlorhydrlne. 

A 200 g de polymftre, obtenu sulvant le procede de l'exemple V, 
dlssous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, ft temperature ambience, 
15 45 g d'eplchlorhydrlne. On chauf fe progresslvement Juequ'A 90»C, puis n 
ajoute, par petltea fractions, ft 5 ou 10 minutes d'lntervalle, 11 g d'epl- 
chlorhydrlne Jusqu'A l'apparltlon d'un debut de gellf lcetlon. On dllue al rs 
rapldement la concentration ft 10% d'extrelt see, per eddltlon de 1504 g 
d'eau froide. 

On obtlent ainsl une solution Umplde ayant une vlecoslte de 
25 centlpolses, mesuree apres 24 heures ft 25'C et au gradient de vttesse de 
26,3 sec" 1 . 

EXEMPLE VI 

Polycondensatlon d'un melange de 2 moles de methacrylate de methyle et de 
25 I mole d 'ethylene diamine avec la dlethylene triamlne. 

La constitution du polyroere prepare dans cet exemple peut «tre 

representee par le motif : 

-[OC-CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 -CH-CONH-(CH 2 -CH 2 -NIV^- 

CH 3 <*3 

A 180 g (3 moles) d'ethylent diamine, on ajoute, ft la temperatut 
ambiante, 600 g de methacrylate de methyle (6 moles). On abandonne le melange 
pend.nt 3 Jours, puis on chsuffe ft 80«C pendant 3 heurea. On ajoute enaulte 
309 r de dlethylene triamlne (3 moles) et on chauffe ft 120-125'C pendant 
U heures A la p r o " « I m ordinaire et pendant 90 minutes sous une presslon 
redulte de 15 mm de Hg. Le polycondensat alnsl obtenu se presente sous le 
forme d'une reslne de couleur vert -bronze. 

EXEMPjX Via 

Petlcul.tlon du polymfcre obtenu selon l'exemple VI avec le nethylen -bis- 
LO acrylamlde. 
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A 84,6 g de polymfcre prepare suivant le pr c£d£ dScrit dans l'exem- 
ple VI et disaous dans 338,4 g d'eau, on ajoute, ft la temperature ambiante at 
sous agitatl n, 27,3 g de raethylfene-bis-crylamide. Le melange est ensuite 
chauffe ft 85-90°C pendant 15 minutes. On obtient al rs un gel qui eat dilue 
5 immediateraent ft une concentration de 107. dfextrait sec, par addition de 669 g 
d'eau. On obtient une solution limpide ayant, ft 25«C et au gradient de vitesse 
de 26,3 sec " l , une viscosity de 53 centipoises. 

La quantity de reticulant ajoute correspond ft 21,4 moles pour 100 
groupements amine du polyamino-polyamide. 
10 EXEMPLE VII 

Alcoylation ft la propane sultone du polymfere reticule selon I'exemple la : 

A 3000 g de solution aqueuae ft 10% de polyaminoamide reticule et prepare selon 
I'exemple I j et ayant un indice de basicity 0,45 meq/g (1 g de polymftre ren- 
ferme 0,45 . 10 J groupement amines) , on ajoute sous agitation et atmos- 
| phftre d'azote, 113 ,5g (0,93 mole) de propane sultone. On chauffe ensuite la masse 

15 rfiactionnelle & 60°C, pendant 4 heures. On dilue avec 1020 g d f eau pour ramener 

la concentration ft 10% d : extrait sec. La solution ainsi obtenue est de couleur 

Jaune, et presente ft 25 °C une viscosite de 12,6 cpa, 

EXEMPLE VIII 

Alcoylation au chloracetate de soude du polymfere reticule selon I'exemple la ; 

20 A 2000 g de solution obtenue selon I'exemple la, on ajoute sous agitation et ft 
temperature ambiante 70 g (0,6 mole) de chloracetate de soude, et on chauffe en- 
auite la masse r eactionnelle ft 90°C, pendant 10 heures. On ajoute ensulte 270 g 
d'eau pour ramener la concentration ft 10% d'extrait sec.On obtient ainai une 
solution limpide, de couleur Jaune paille et dont la viscosite ft 25*C est de 2icpi;. 

25 EXEMPLE IX 

Alcoylation au Rlycidol du polymfere reticule selon I'exemple la : 

\ A 1000 g de solution ft 10% de polymftxe cationique prepare selon I'exemple la on 
ajoute en deux heurea, sous agitation et ft temperature ambiante, 27 g (0,36 m - 
le) de glycidol. L'agitation eat maintenue pendant 5 heurea et on dilue ensuite 

30 avec 265 g d'eau pour ramener la concentration ft 10% d'extrait sec. On obtient 
ainsi une solution limpide, Ugfcrement colorSe, et dont la viscosite mesuree ft 
25*C, eat de 13,8 cps. 

EXEMPLE X 

Alcoylation ft 1 'acrylamide du polymftre reticule selon I'exemple la : 
35 A 1000 g de solution aqueuse ft 10% de polyaraino amide prepare suivant I'exenple 
la, on ajoute ft temperature ambiante, en presence d'une trace de nitrite de 
sodium, 20 g (0,28 m le) d 'acrylamide . Le milieu reactionnei est ensuite chauffl 
10 heures. ft 60 # C. Par addition de 180 g d'eau, on btient une a iution limpide 
d p lymftre ft 10% de matlftre active et de viscosite 6gale ft 11 ,2 cps ft 25 # C. 
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FV EMPLES D' APPL ICATION 
EXEMPLE A 1 

Shampooing anionique 

- Laurylsulfate de triethanolamine 8 

- Di 6 thanol amides d'acldes gras de coprah 3 8 

- Polymere prepare selon l'exemple la 1 ' 5 8 

100 g 

- Eau q. s .p 

PH = 7 , 

On applique environ 10 cm 3 de cette solution sur une chevelure 

prfialablement mouillee. On masse legerement. On rince a 1'eau et on effectue 

une deuxieme application. On masse energiquement pour obtenir une mousse 

abondante, on laisse pauser une minute pcur assurer la fixation du polymere 

sur les cheveux puis on rince. 

On constate une grande facilite de demeiage des cheveux mouill.es 
(le peigne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est tres doux, 
souple, malleable, la mise en P lis se monte avec une grande facilite. Apres 
sechage et lcrs du coif f age des cheveux sees, or. constate egalement une 
facilite de demSlage. Les cheveux sont nerveux et disciplines. 

EXEMPLE A 2 

Shampooing anionique 

. Semi-ester sul fosuccinate -Usodique d'alcanolamide modif ie. . 15 g 

(commercialise sous la marque "Monomate DHL 50 

- Laurylether sulfate de sodium condense avec 2, 2 moles 
d'oxyde d' ethylene 

- Polymere prepare selcn l'exemple la 8 

100 g 

- Eau q.s.p 

pH = 7 ,8 

EXEMPLE A 3 

Shampooing anionique 

- Laurylether sulfate de sodium condense avec 2,2 moles d'oxyde ^ 
d'ethylene 

- Diethanolamldet d'acldes gras de coprah 

I 5 g 

- Polymere selon l'exemple Va 

- Copolymers de polyvinylpyrrolidone quaternalres ayant un 
poids moleculalre de l'ordre de 1.000.000, commercialise 

sou- la marque "GAFQUAT 7 55" par General Aniline and Film Corp. ' * 

100 k 

- Eau q.s.p 

pH - 7,5 



IS 



E XEMPLE A 4 

Shnrapvlng nnlonlqur 

• Mvrlstyl ethfr sulfate de sodium condensd avec 2. 5 moles 
d\xyd? d" ethylene . 

5 g 

- Lauryl eth'r sulfatf. de sodium condense" avec 2,2 aolea 
d'cxyd? d Ethylene . 

; 1 8 

Polymere selon 1 '-xemple iva ^ 

- q ' S - P ■ 100 g 

pH * 8 

EXEMPLE A 5 

10 Shampooing anlcnlquP 

- Lauryl sulfate d* tri^thanolamlne lQ 

- Monr6thanolamidP9d»arid*»a gra« de coprah l## 1 5 g 

- Hydtrlypat de pcoLfilntg ddrivds du collagfcne It 80 % de 
MtUrti actives, commercial is*, sous la aaique "HYDROPO 220" 
par SIEPAN Chemicals . . 

5 g 

15 - Polymere selon I'cxempit Ha 2 

• Eau q ' 8 p 100 I 

pH » 4 

L'acticn des shampooings A 2 i A 4 est aimilaire & celle du 
shampooing A I. Le shampooing A 5 am£liore en outre V 6tat im chovaux oblmSe 
«n donnant plug de resistance aux fibres eu plus de duret< aux cheveux. 

EXEMPLE A 6 

Shampooing ncn-lonlqu* 

R-CHOH-CH.-O-TCH^CHOH-CH^O ^ B H L 0 

' <, * * "~ 3,5 A^g 

R ° melange de radicaux ncnyle dod£cyle 

25 - Polymfcre selon rexempi* la 0 
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- Acid* lacliqu". q.s.p.... pH « 5 

EXEMPLE A 7 



~ Eau *' 8 'P 100 



Sha©p~oing ncn-icniqu* 

R-CHOIl CH 2 0f: CiycHOH-CH^O j*- j j H A .». .non>.U X .dQd4ty.U i2 g 

- Chlorure dv dlaethyl hydrcxy ^thyl ce.tyl ammonium i, 5 g 

- Prlyaite prepare selcn I'exemple la i , 

l i' 8 

" Copolymers de polyvinylpyrrolidone quaternairea ayant un n 9 - 

pride aoleculalre de l'r,rdr« d* 1.000.000 cosraercialiaes 8 
aous la ewrque "CAFQL'AT 7 55" par GENERAL ANILIN and FILM Cosrp. 
35 - Aclde laceique q.a.p. . . . pH 3 

" Eau <, 0 p 100 . 



EXEMPLE A 8 



Shampooing non-1 onique 

R-CH0H-CH,-0 -fCH -CH0H-CH 2 -0 J- 35 H 

2 

r o melange de radlcaux nonyle a dodecyle 

- Chlorure de dimethyl hydroxyethyi cetyl ammonium 



" C 12 H 25 



0 -/."CH 2 -CH-0 +- u H 



,0H 



- Polymere de l'exemple Va 

- Aclde lactlque q.s.p.... 

- Eau q. e.p 



pH 5 



EXEMPLE A 9 

Shampooing non-lonlque 

- Alccol laurlque oxyethyl6ne avec 12 moles d'oxyde d' ethylene 



_ Dlfithanolamide laurlque 

- Polymere sulvant l'exemple la 

- Polymere suivant l'exemple Ila 

- Aclde lactlque q.s.p.... pH 4,5 

- Eau q.s.p 

. EXEMPLE A 10 



Shampooing non-lonlque 

- Alcool laurlque oxyethylene avec 12 moles d'oxyde d'ethylene 



C l2 H 25 0 - ZTCH 2 - CH 



03^ H 



5 g 

1 g 
5 g 

3 g 
100 g 



7 g 
3 g 
0,5 g 
0,8 g 

100 g 



6 g 
4 g 



CH 2 0H 



1,5 g 
2 g 



100 g 



- Diethanolamide laurlque 

- Polymere selon l'exemple IV a 

- Aclde lactlque q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p 

Les shampoolngs non-lonlques des exeoplee A6 - A 10 s'appliquent 

comme les shampooing, anlonlques des exemples Al - A5. On constate une tres 
grsnde faclllte de dem*-lage des cheveux mouilles et des cheveux sees. Le 
demelage est excellent et le. cheveux conservent de la souple.se et une grande 
Ugerete. La chevelure s du volume et la mlse en plis se monte facllement 

EXEMPLE A 11 

Renforcateur de mlse en pits. 

On prepare la lotion suivante : 

- C polymere acetate de vlnyle/aclde crotonlque 90/10 
P.M. (polds moleculalre) - 10.000 

- Polymfcre selon l'exemple la 

- 2-amlno 2 -methyl propane M.l-Hol. q.s.p. PH 7 



2,5 g 
0,3 g 



4. V 



» Ethanol q, o.p, 

- Colorant . * 

- par fua o - 01 « 

- 0,2 a 

- Eau q.a.p. . . . B 

100 al 

EXEMPLE A 13 
Renforcateur de aiae en pile pour cheveux graa 
On prepare la lotion suivante : 

- Polymere selon I'exemple la 

- ^Poly^c^etate de vlnyl/acide crotonique' 90/10 * 

2 5 g 

- Copolyaere polyvinylpyrrolidone/acetate de vlnyle 60/ An 

??l SLIttr 3,3 c " 1 *« - ' 5 8 

- 2-amino 2-m£thyl propane 1, 3 -diol q.s.p. pH 7 

- Ethanol . , .q.s.p. 50° 

- Colorant 

- Parfua " ' °'° 1 8 

~ S-carboxyae-thylcystSine (antisgborrheique) 0,2 g 

- Eau q.a.p 0,7 8 

. , ' " • 100 ai 

Lee lotions dea exeapies All et A12 a'appliquent eur cheveux 

aoullles et essores apres ahaapoolng et avant enroulage de la aiae en P U. 

On conarate aur cheveux aoullles une facilite de deaSlage. Aprfe8 

enrou age dels aiae en plis, on constate qu e lea cheveux sont pl u8 nervLx 

plua oux legereaent p lua brillanta. La tenue de la aiae en p Ua Z 

conoiderableaent prolonged. 

EXEMPLE A 13 
Lotion pour "bruahing" (aioe en forae) 

On prepare la lotion suivante : 
~ Polyaere selon 1 'exeaple la 

" Ethanol q.s.p.... 50 « 0,5 8 

- Colorant 

= Parfua 8 

- Eau q. o.p 8 

^_ ""' 100 al 

On appli que cette lotion sur cheveux aouillea et esaores aprea 

ahaapooing. On aet en forae la chevelure a I 'aide dW broaao tout on 

aechant lea cheveux a 1'aid* d'un sechoir a aain. 

de i. COn8tfl " " Pa " a8e ^ 13 brOS8e St Prolongs 

pLa dlut * " ' 8ale0ent ^ U8 ~ ~ ^nants e! 
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EXEMPLE A 14 

Rinse (iotlcn rlncee) pour cheveux fins et mous. 

On prepare la lotion sulvante : 

Alcool cetvl/stearylique 30/70 % oxyethylenS a 33 7. 
" tommerclaU.e sousVmarque "Clre dc Slpol AO" P «r S1KNOVA. . . 1,5 g 

- Chlorure de dlmdthyl dlstearylammonium, commercialla6 sous 
la marque "ARQUAB 2HT 75" par ARMOUR l > 3 * 

- R-CHOH-CH 2 -0- iCH 2 -CHOH-CHj-CW- 3 3 H 1 8 

R ■ melange de.nanyle e dodecyle 

2 s 

- Polymere scion l'exemple Ila • 

- copolymers de polyvinylpyrrolidone quaternalres ayant un 
poldsVoiecuiaire de l'ordre de 1.000.000 commercialises 
sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL ANILIN and ^ 
FILM Corp 

_ Hydroxyethylcellulose °» 9 8 

- Acide maldique q.s.p. . . pH 8 

• 100 g 

- Eau q.s.p 

On applique cette lotion sur cheveux mouilles et essores apres 
shampooing, on laisse pauser 5 minutes, puis on rince. 

On constate un tres bon demeiage des cheveux mouilles. Apres mise 
en plis et sechage, les cheveux sont nerveux, faciles a coiffer et brillante. 
20 EXEMPLE A 15 

Lotion coiffante 

On prepare la lotion suivante : 

- Polymere selon l'exemple Va 0,5 g 

- Huile de silicone 0,1 8 

25 - Hydroxyethylcellulose °» 2 8 

- Ethanol 50 nl 

- Parfum °' 2 8 

100 ml 

- Eau q.s.p 

Cette lotion pour hommes est appliquee sur cheveux mouilles. 
30 Les cheveux sont ceiffes puis s^ches. On constate que les cheveux s nt 
nerveux, iegerement durcis et se maintiennent parfaitement en place. 

EXEMPLE A 16 

Gel colffant 

- Polymere selon l'exemple la •• 1 8 

2 a 

35 - Hydroxyethylcellulose 

- Huile de silicone 0,5 8 

_ . , 40 mi 

- Ethanol 

. . 0,02 g 

- Parfum 

100 g 

- Eau q.s.p 

40 une petite quantite de ce gel, appliquee sur des cheveux sees, 



assure un bon maintlen de Is coiffure tout en communiquant du brillant 
aux cheveux. 

EXEMPLE A 17 
L tlon structurante sans rincsge. 
- Dimethylol ethylene thiouree de fonaule : 



r 



H 2-< 

cs 

/ 0,5 8 

OH 

Polyafere selon 1 'exemple Is 



* N:h 2 



0,5 g 

- Acide phoaphorlque q.s.p... P H 3 

- Eau q.s.p 

* 100 sal 

On applique cette lotion sur cheveux laves et essorea opirea 
shsmpooing et svant mise en pi is. On constate qu's l'etat aouille lea 
cheveux se demelent facileoent et qu'ils ont un toucher aoyeux. 

Apres mise en plis et sechage, les cheveux eont brillants et 
nerveux, ils ont du corps et du volume et leur toucher eat doux. 

EXEMPLE A 18 

On obtient un resultat similsire en reoplacant le polyaere prepare 
selon 1 'exemple Is psr le polymere prepare selon l'exeaple Ha. 

EXEMPLE A 19 
Lotion structurante, appliquee avec rincage. 

- Dimethylol ethylene thiouree de formula 
/CH 2 0H 



ch - r 

x cs 

/ is 

H,- N 

X CH 2 0H 



- Polymere aelon l : exemple la , 

' i 8 

- Acide phosphorlque q.a.p... pH 3 

- Eau q. a .p. . . 

S V 100 al 

On applique cette lotion eur dea cheveux aouiileo et propreo. 
On laiooe pouoer 10 minuteo puia on rlnce. 

Lee cheveuK ont un toucher doux et ee deaQient facileaent. 
Aprea alee en pile et eechage, le pelgne paooe facilooant dano 
Ips cheveuK qui oont brllianto, nervaux et one du voluso. 

EXEMPLE A 20 

En reaplocant, dano la lotion cl-deoouo, la p lyca?o oolon 
I'eictmple u p ar i, pi > lya * te oelon i. Cjteeple IlQf 0 „ bUQnfc U(| ?fioultQ6 
Igaleeent bon. 
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EXEMPLES A21 - A 22 

Lotion de mine en plis pour cheveux sensibilises. 
A_21 On prepare une s lutlon aqueuse i U de matlere active du compos* 

prepare dans l'exemple Id, et 0,5 7. NaCl, ajust6e avec l'acide cltrlque a P H 7. 

On applique sur cheveux decolores. On fait la mlse en plis et l'on 

seche. 

Les cheveux sont durcis et netveux . 1o toucher est soyeux et-le 
d^mclage Cacile 

A 22 on prepare une solution aqueuse a 1 7. de matlere active du compose 

prepare dans l'exemple Ic, et 1,5 7. Nll^Cl, ajustee a P H 5 avec de l'acide l.ctique. 

On applique sur cheveux decolores. On fait la mlse en plis et 
l'on seche. Les cheveux sont durcis. lis sont elastiques et briilanta. Le 
toucher est soyeux et le demelage facile. 

EXEMPLE A 23 

Lotion traltante appllquee avec rlncage. 

On applique sur cheveux moullles et propres 25 ml de la solution 

suivante : 

15K 

- Polymere selon l'exemple lb » * 

- Acide citrlque q.s.p. pH 5 

100 g 

- Eau q.8.p 

On lalsse pauser 5 minutes et l'on rince. Les cheveux ont un 
toucher doux et se ddmelent faciletnent. On fait la mlse en pile et l'on 
seche. Les cheveux sees se ddmelent faciletnent. He sont brlllants et 

ncrveux 

EXEMPLE A 24 

On obtlent le merae rdsultat en retnplacant 1,5 g de polymere 
selon l'exemple lb par 1 g de polymere selon l'exemple Ilia. 

EXEMPLE A 25 
Lotion structurante appllquee sans rlncage. 

- Dlm^thyloUthylcne thlouree de formule 

CH.OH 

CH, - 

2 ^CH 2 OH 0,6 8 

- Polymfcre selon l'exemple III b 0,5 8 

- Aclde phosphorlque q.s.p. pH 3 

100 * 

- Eau q.s.p 

On appllqur U melange sur chev ux lavca et csaores avant de 
P roc6der a 1- -Ise *n plis. Les cheveux se demelent facllement, le toucher 
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est soyeux. On fait la mise en plis et l'on seche. 

Les cheveux aont brillants, nerveux, elastlques et ont du voluae. 
Le toucher est soyeux, le demelage facile. 

EXEMPLE A 26 

On obtlent le meme resultat si on reoplace le polyaere seion 
l'exetnple III b par le polyicere oelon 1 'exeaple IV b. 

E XEMPLE A 27 
Lotion structurante appllquee avec rincage 

- Dloethylol ethylene thiouree de formula 

yC»OVL 
CH,- ' 

I > 

CH,- N 

^CH, OH 

2 • 1.5 g 

- Polymere eelon l'exetnple Via 

* • 1 g 

- Aclde chlorhydrlque q.a.p. P H 3 

- Eau q.a.p.... 

100 g 

On applique le oelange sur cheveux laves et essorea. On lalsse 
paaser 10 sdnutea et Pon rlnce. Le de^lage e-t facile, las cheveux ont un 
toucher doux et aoyeux. On fait la i.. cn pll . et Vm 8&cha floUQ 

Lea cheveux aeca ae dtefilent faclleaent ; lla SO nt brillante 
nasrveux. et ont du voUiea^T, J, J=T\ 

EXEMPLE A 2ft 

Shaepooing anlonlque. 

~ Lauryl oulfatc da Eonoethanolagune lQ 

" Monoethanolaaldo d'acldea graa de coprah 15 

- PolyeSre oelon I'exeraple Ic l' 

- Aclde loctlque, q.o.p. pH 7,2 A ^ 

- Eau q.o.p. . . . 

100 g 

EXEMPLE A 29 

Shoopooing onioniquo. 

6 g 

- Laurylouifote da triethonolaolne 6 

" Dlethanolaeldao d'acldea groo da coprah 3 

- Polyefcs-e oelon I'cncQple m Q 

- Aclde loctlque q.o.p. pH 7,6 

- Eau q.o.p 

100 g 
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EXEMPLE A 30 

Shampooing anionique. 

Meme composition quelle shampooing de i'exemple A 29, sauf que le 
polymere selon I'exemple Ilia est remplace par le polymere salon I'exemple 
Illb. 

EXEMPLE A 31 

Shampooing anionique. 

. Myristyl. ether sulfate de sodium, oxyethylen€ avec 2,5 moles 
d'oxyde d' ethylene 8 

- Lauryl ether sulfate de aonoethanolamine, oxyethyleiie avec 

2 moles d'oxyde d' ethylene * 8 

- Dlethanolamidesd'acides gras de coprah 3 » 5 8 

- Hydrolysat de protelnes derivees du collagene, a 801 
de matieres actives, vendu sous la marquo "Hydropo 220 

par STEFAN chemicals 8 

- Polymere selon I'exemple IV b 1 8 

- Acide lactique q.s.p. pH7,5 

100 g 

- Eau q.s.p 

EXEMPLE A 32 

Shampooing anionique. 

Meme composition que le shampooing de I'exemple A 31, sauf que 
le polymere selon I'exemple IVb est remplace per le polymere selon I'exemple 
Via. 

L'action des shampooings des exemples A 28 U 30 est similaire 
a celle du shampooing de I'exemple A 1. Les shampooings des exemples A 31 et 
A 32 ameliorent en outre l'etat des cheveux abimes en donnant plus de resis- 
tance aux fibres et plus de dureti aux cheveux. 

EXEMPLE A 33 

Shampooing non-ionlque. 

* C 12 H 25° " iGC 2 H 3° (CH 2 0H)> n H 68 
n represente une valeur statlstique moyenne d' environ 4 

- Alcool laurique oxyethylene avec 12 moles d'oxyde d' ethylene . 6 g 

- Derive carboxylique de l'lmldaaole de forwule 

OH 

| ^CH.-COONa 

11 23 it i v a. 

^CH 2 -CH 2 -0-CH 2 -C00Na * t 



2 

2 

- Polymfcre sel n I'exemple III b 1 8 

- Aclde Uctlque q.s.p. pH 5 

100 g 

- Eau q.s.p 



EXEMPLE A 34 

M€me comp sition que le shampooing de l'exemple A 33, sauf que 
le pclymfere III b est remplacS par le polymfere Ic. 

EXEMPLE A 3S 

M6me comp sition que le shampooing A 33, sauf que le polymfere 
III b est remplacS par le polymfcre Ilia. 

EXEMPLE A 36 

SKampooing non-ionique. 

- Alcool laurique oxyphyl*** avec 12 moles d'oxyde d^thylfene ... 1 0 g 

- MonoSthanolamidss d'acides gras de coprah x 5 

-Oxyde de lauryl dimSthy.Umine ' 8 

3 g 

- Polymfere selon l'exemple via 

0,5 g 

- Acide lactique q.s.p... pH 3,3 

- Eau q.s.p 

100 g 

EXEMFLE A 37 

Mine conpositlon que le shampooing A 36, sauf que le polymere 
selon l'exemple via est remplace par le polymere selon l'exemple ivb. 

EXEMPLE A 38 

C 12 H 25°- £ 2 H 3° (CH 2 0H)^ n H 5 g 

n repr^sente une valeur statistique moyenne d 'environ 4. 

R-CHOH-CH -0- /CH,-CH0H-CH o -0 3 s " H . . 

' * 2 n 10 g 

R ° melange de radicaux alkyls en C 9 -C 12 

n represente une valeur statistique moyenne d 'environ 3,5. 

" Polymere selon l'exemple Hi b l 

-Acide lactique q.s.p. P H 5 ' 
- Eau q.s.p 

100 g 

EXEMPLE A 30 

Meme composition que le shampooing de l'exemple A 38, sauf que le 
polymere selon l'exemple IUb est remplace par le polymere selon l'exemple 
IVb. * 

Laction des shampooinga selon les exemples A 33 - A 39 est 
similalre a celle des champooings eelon les exemples A 6 - A 10. 

EXEMPLE A &0 
Lotion structurante sans rincage 
" DAmethylolethylene thiourea de foraule 

^CH,0H 
CH, - 2 
I 2 N CS 

CH. - °» 5 « 

N CH 2 0H 



4, t 



. pplymere prdpare selon l'exemple VII °» 6 * 

- Aclde phoephorique q.s.p P H 3 

100 cnr 

- Eau q.s.p 

On applique cette lotion sur cheveux laves et ess res aprea 
shampooing et avaut mlse en plls. On constate qu'a I'etat moullle, lea 
cheveux se demelent facllement et qu'lls ont un toucher soyeux. 

Apres mlse en plls et sechage, les cheveux sont brlllants et 
nerveux, lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 41 

Lot^ajjegntagUla vo lu me des .chev eux -Mini m.*, appllquee aveo rlnca^ 



2 fit 

Acdtate dc calcium * 



- Polymfere pr6par£ selon l'exemple IX 2 g 

- Acide phoephorique q.s.p pH 8 

- Eau q.a.p 

On applique cette lotion sur dea cheveux tnouilUs et propres 



100 cm 3 



Lee cheveux ont un toucher doux et 8e d6m61ent facllement. 

Aprfee miae en plls et eSchage, le peigne paeae facllement dans 
lee cheveux qui aont brillant8, nerveux et ont du volume. 

EXEMPLE A 42 
Lotion atructurante, appliqufie avec rinqage 
. DimSthyloUthyUne thiour^e de formule : 

CH OH 

CH - 

I 2 \s !• 

1 / 
CH - N 

1 ^CH 2 0H 

- Polymfere pr£par£ selon l'exemple VII 0.5 g 

- Polymfcre pr^parfi aelon l'exemple VIII 8 

- Acide phoephorique q.e.p P H 3 

_ 100 cm 

- Eau q.e.p * w ww 

On applique cette lotion aur dea cheveux mouillfia et proprea. 
On lalaee pauaer 10 minutea puis n Ince. 

Lea cheveux ont un t ucher doux et ae dfeueient facllement. 
Aprfea miee en pile et e*chage f le peigne paeae facllement dana 
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lea cheveux qui sont brlllsnts.nervcux et ont du volume. 

EXEMPLE A 43 

Shampooing non lonlque 

R-CHOH-CH 2 -0-/."cH 2 -CHOH-CH 2 -Oj>—_ H 

R ■ alkyl en C 9 a C J2 

- Polymere prepare aelon l'exemple la 

- NaCl 

- Aclde lactlque q.s.p 

- Eau q.s.p 

Appliquee sur cheveux sensibllises, ce shampooing d.' aspect lim- 
pide procure une mousse soondance et aesez douce. 

Elle smell nre tree nettement le demelsge des cheveux humidea. 

Aprfes sechage, les cheveux sont nerveux, lexers et brlllsnts. 



15 g 

1,5 g 
1 3 

pH 3 
100 ml 
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FXF.MPl .E y A 'j-j 

Shampooing nmLJi^ue £ ouj chsvux sensibilljds 

R-CHOH-CH 2 C / CH 2 -CHOH CH 2 -0 / 3 -- S « 

r = alVy' *n C g a C 12 g 
Polymere prepar* selor. l'exemple la ............. 

le mot i £ 



Polymer e comport ant lemot^i ^ 
.N 'j>-CH ? -CH 2 -C-/ / N-C • 



CH 2 -CH 2 



prepare par la condensation de la pipeline et^de U 
piperazine bis- acrylamide (preparation 



decrite dans le 



10 bre vet luxembour geois N> <*371 de la demanderesse) 



• • • 



3 g 



15 "H 4 C1 



^H-(CH 2 -CH 2 -0) x -H ^ 5 ^ 

C 18 H 37 

^H-(CH^CH r 0) y -H 
x + y ■ 5 

1,2 g 

Acide lactique q.s.p pH 3,5 



100 ml 

Eau q.s.p .• 

d'aspect llmplde 

Applique sux cheveu, sensibilises , ce shampooing /procure une mousse 
^n„rp out saltmine facilement au rincage. 

20 u. r«u» » «-u„ t .... ««««.«. « — 

EXEMPLE N° A A 5 

Shajn^^ 

Polymere prepare selon l'exemple IVa ^ 

£ Dlethanolamide laurlque 

w 0,8 g 

NaCl 

A-ide lactique q.s.p... pH 5 

100 ml 

30 E«u q.s.p.. 

d 'aspect llmplde 

WW .»• cneveux ..n.lbllt.e., « .h.mpooiug /procure une «.«..« 

Apr.. ..cb.,e 1.. cbeveux .out d.ux, brlll.«t. ec tree uerueux .» 
35 restant disciplines. 

F.vEMPLE K° A 46 

RenfotSlteut de mis, en P 11s pour cheveux R rao 

Copolymer* acetate de vlnyle/acide crotonique 90/10 ^ 

Folds' moleculaire 25.000 * S 

40 C polymere polyvinylpyrrolidone /acetate de vinyle 60/40 
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(viscosity 3.3 centlpolse.s. h 57. dans l'ethan 1 et a 25*C).... 0.5 g 

- Polynrtre pr<5pnr<5 scion 1 'exemple VII 0 3 

- Scarboxymct.hy Icy stein-?, (agent antieeborrhelque) . . , . o,7 g 

- Trlethanolamlne q.s.p. pH8,6 

- Alcool ethyllque 1Q 

• Eau q - ep 100 Ii 

On applique cette lotion sur cheveux moulllea et eaaoree aprea 
shampooing et avant enroulage de la mlse en plls. 

On constate aur cheveux mouilles une faclllte de demfilage. 

Aprea enroulage de la mlse. en plls on conatate que lea cheveux 
sont plus nerveux, plus doux et Increment plus brlllanta. La tenue de la 
mlse en plls est conslderablement prolongSe. 

EXEMPLE N° A 47 

Renforcateur de mls e en plls pour cheveux fr r«« 

- Copolymere acetate de vlnyle/acide crotonlque 90/10 

poids molgculalre 70.000 •» e 

8 

- Copolymere polyvinylpyrrolldone/acetate de vinyle 60/40 
(vlscoslte 4 cps a 5% dans l'ethanol et a 25°C) .... 0,5 g 

- Polymere prepare! selon l'exemple VII 0>3 g 

- Trlethanolamlne q.s.p P H7 

- Alcool ethyllque lQ 

' EOU 100 ml 

On oppllque certc lotion eur cheveux mouilUa et eeaorea aprea 
ohampoolng et avant enroulage de la mlse en plla. 

On conatate aur cheveux raoullles une faclllte de dem€lage. 

Aprea enroulope de la mlae en plls on constate que lea cheveux sont 
Plua nerveux. plua doux et legerement plus brlllanta. La tenue de la mlse en 
plla eat conaldSrobiemeni prolonged. 

EXEMPUE N° A 48 

Renforcateur de aloe <?n pli Q p0ur cheveux graa 

- Copolymere acetate de vlnyle/Pclde crotonlque 90/10 

poldo raolSculaire 50.000 ■> c 

* 1 5 g 

- Copoly^re poiyvlnyipyTTolldonc/ac^tate de vinyle 60/40 
'viocoolt* 3.5 cps ( h 5\ dana l'6thanol et a 25°C).. 0,5 g 
Polymere pr*oar* seion l'exemple IX 0 ,3 g 

- Tr itt hanola«nine <, q.p p jj ; 

Ah..., I cthvltque lQ ml 

f 0u < 9 p 100 ml 

<>n «rpliq.ir K rttv |nt|.,„ 9K . cheveux moulUeo et eoooreo opreo 
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shampooing et avant enroulage de la mise en plls. 

On constate sur cheveux moullles une faclllte de derafilage. 

Apres enroulage de la rolse en plis n c nstate que lea cheveux sent 
plus nerveux, plus doux et Ugerement plus brillants. La tenue de la mlse en 
plls est considerablement proiongee. 

EXEMPLE K° A 49 
Renforcateur de mlse en plis po ur cheveux eras colores 

- Copolymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids moleculalre 50.000 2 » 5 6 

neutralise & la trlethanolamine t«//n 

- Copolymere polyvinylpyrrolldone/acetate de vinyle 60/60 

(viscosite 3,7 cps h 5% dans l'ethanol et a 25°C)... 0,5 g 

- Polymere prepare selon l'exemple la 0,5 g 

- Chlorure de dimethyl hydroxymethyl cStylammonlum 0,1 g 

- Nad °> 5 8 

- Acide chlorhydrlque q.s p. pH 8 

- Alcool ethyl ique 50 ml 

' „ a n 100 ml 

- Eau q. s. p 

On applique cette lotion sur cheveux moullles et essor6s aprfcs 
shampooing. On met en forme la chevelure a l'alde d'une brosse tout en 
sechant les cheveux & l'alde d'un secholr h main. 

On constate un tres bon passage de la brosse et une tenue proiongee 
de la coiffure. On constate egalement que les cheveux sont plus brillants 
et plus doux. 

EXEMPLE N* A 50 
Lotion structurante wan s rlncage 

- Dlmethylol ethylene thlouree de formule 



CH 2 -N 

\cS °' 5 * 



CH 2" N \ 

^>CH 2 0H 

- Polymere prepare selon l'exemple X °'° * 

- Acide phosphor ique q.s.p. pH 3 

r . „ . „ 100 ml 

- Eau q.s.p 

On aplllque cette lotion sur cheveux laves et essorcs apros shampooing 

et avant mUc en plls. 

Or. c.mstste qu'.\ Petal moullle les cheveux se domcW-nt facilement et 

qu'il* nnt un toucher *.<veux. 

Aprin nl*e cn r'l* " »echa R c , les cheveux nmt brillants t nerveux. 
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lis ont du corps et du volume et leur toucher est d ux. 

EXEMPLE N" A 51 

Rinse (lotion rincdc) pour chcveux fins et m us 

- Huile de vaseline , c 

• • '»-> g 

- Chlcrure de dimethyl dist£aryl ammonium i g 

- R-0-rC 2 H 3 0 (CH 2 0H)^H (R = alkyl k C^) 3 ,75 g 

• C 12 H 25 0 - fc 2 H 3 0 (CH 2 0H)? 4 H 3>75 g 

- Polymfere prepare* selon l'e.xemple IX 2 g 

- Copolymfcree quaternaires de la polyvinylpyrrolidone 
10 avant un poids raoldculaire de l'ordre de 1.000.000, 

commercialisms sous la marque "GAFQUAT 755" par 

General Aniline and Film Corporation 2,5 g 

- Acide citrique q.s.p. pH 3 

' Eau «- s -p 100 g 

5 On applique cette lotion sur cheveux mouilUo et easor*a apres 

shampooing, on laisse pauser 5 minuteo, puis on rince. 

On constate un trfcs bon d£m§lage des cheveux mouillSs. 
Apr&s mise en plis et s^chage, les cheveux sont nerveux, fcciles a 
coiffer et brillants. 

20 EXEMPLE N° A 52 

- Shampooing anlonique 

- Laurylsulfate de tri^tnanolamine a 407. de mature 

active 

30 g 

- DidthanolGmides d'acldea gras de coprah 1,5 g 

25 * Polymfere pr*par6 aelon 1 'exemple la (100% de 

matifcre active) .... , 

1 8 

- Polymfcre coropor tant le motif fY-Ch^-CHOH-CH,, ? . 0,5 g 
ovi Y d^signe "H^^N- °« -|*- 

U CH 2 -0-CH 2 OH 

ceo deux groupements fitant re>artls atatlstiquement. 

- Eau dletlllee q.o.p 100 R 

pll = 7,5 

On applique environ 10 cm 3 de cette solution limplde our unc chevtlure 
5 pr enablement moulllce. On masse Increment. On rlnce h 1 'eau et on elfectue 
une deu«leme application. On mass* *nergiquement pour obtenlr une mousse abon- 
dante. on lolose pouser une minute pour aasurer la fixation du polymere sur lea 
cheveux pul9 on rlnce. 

On connote une grande faclllt* de demSlage des cheveux m uilles (le 
3 pelgne paooe focllement dono les cheveux), le cheveu est treo dou«, oouple, 
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..liable, U .iM en pit* r.o mon.o nvr r un* gtnndc !ncUitr. AprM, ^rl,n P ..- 
lora du coinage dcs cheveux sees, on constate f-gnlement unc facillld dc 
dfimAlagr. Los cheveux sort, nerveux ct disciplines. 

KXKMP1K N A Vj 

r , ghnm pootnp, cntlonl<V"V 

- Bromurc dc tctrodccylttlmethylammonlum ?r ' P< 

- Alcool lauriquc polyoxySthylend ovec V molrs d'oxyde 
dVSthylene 50 8 

- Polymere prepare selon 1 'exemple 1* 5 ? 

10 _ polymere comport^ntle motif ; 'V-CH 2 -CllOII-Cli. ; 0.3 g 

ou Y designe -{T N- ou -N- 

Clk-O-CH.-CIUOH 
2 2 i 

ces deux groupements etant repartls stat 1st iqu*>ment . 
A - Acldc lactlquc q.a.p. pll 3 - 3.5 

W ..Eau dlstlllce q.s.p 1000 8 

On applique cette solution d'aspect limplde sur des cheveux teir.ts. 
Apres massage, on rince a l'eau, puis on effectue -ne deuxieme application. 
On masse energlquement pour obtenlr one mousse abondante, puis on rince. 
20 on constate un* grande facllltc do ddmfclage des cheveux mouilUs 

(le pelgne glisse facllement dans les cheveux) . lc cheveu est ties doux, 
souple. malleable. U misc. en plis se monte avec une grande faclllte. Ap^s 
sechage et lors du coiffage dea cheveux sees on collate egalement une taellite 
de demelage. Les cheveux aot.t nerveux et disciplines. 
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ftE VINDICATIONS 

1. Compo8itt n cosmetiquc pour cheveux contenant au moins un polymfexe 

reticule s luble dans l'eau, choiai parmi (I) le9 polymfcrea reticuie9 btenus 
par la reticulati n d'un polyamino-polyamide prepare par polycondensat ion d'un 
compose acide cholsi parmi (i) lea acidea orgeniquea dicarboxyliquea , (11) lea 
acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques & double liaison (SthyHnique, 
(ill) lea eaters dea acidea precites, (iv) lea melanges de cea composes ; aur 
une polyamine choiaie parmi lea polyalcoylfene-polyarainee bio priraalrea et m no- 
ou diaccondairea, 0 & 20 molea % de cette polyamine pouvont £tre remplacee par 
1 •hexemethyUnediamine ou 0 & 40% dc cette polyamine pouvant £tre reraplacde par 
une amine bie-primoire , dc preference 1 •ethylfenediomine ou par une amine bie- 
aecondaire, de preference la plpgrazlne ; la reticulation etant realises au 
moyen d'un agent reticulant choiai parmi lea epihalohydrines , lea dlgpoxydea, 
lea dianhydrides , et lea d£rlv6a bia inaaturea ; aoit parmi (II) lea polymferea 
reticules (I) alcoyiea par un agent alcoylant choiai parmi (a) lea epoxydes, 
(b) lea compoaga ethyieniquement non seturSs, (c) l'acide chloracet ique , 
(d) la propane sultone ou la butane aultone ; composition caract&riage pas le 
fait que la reticulation eat realisee au moyen de 0,025 & 0,35 mole d'agent 
reticulant par groupement amine du polyamino-amide ; dona la compooltion 
obtenue le polymfere reticule preaentant l'enaemble dea caracteriatiquea Qui- 
vontea : 

(1) 11 est parfaitement soluble dans l'eau h 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution de polyn&re k 10% dans l'eau k 25°C, est su- 
perieure & 3 centipoiees ; 

(3) 11 ne comporte pao de groupement reactif et en particulier il n'a paa de 
propriety alcoylante et il eat chimlquement st.able. 

2. Composition aelon la revendication 1, caracterisee par lo fait que 
le compose acide utilise pour la preparation du polyamino-polyamide est choisi 
parmi l'acide adipique, l'acide terephtalique , les estera de ces acides, le 
produit d 'addition de 1 ' ethy lfenediamine sur les acides acryliques, mgthacryli- 
que, itaconique ou leurs esters. 

3, Composition aelon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la polyalcoylfene-polyamine utilisee pour la preparation du polyamino-polyamide 
eat choiaie parmi la dtethyUne triaroine, la dipropylfene triamine, la triethyl - 
fene tetramine et leura melanges avec 1' ethylene diamine, 1 'hexamethyUnediamine 
et la plperaslne. 

4, Comp eition aelon la revendication 1, caracteriaee par le fait que 

1 'agent reticulant eat choiai parmi la divinylsulf one , la methyUne-bis-acryl - 
amide, le diglycidyiether et la N ,N' -bia-epoxy piperazine, 

5. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'on 
utilise comme agent reticulant 1 1 epichlorhydrine. 
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par groupe.ment amine du poLyflmlno- polyamide . 

7 ~ Composition selon la levendlcal Ion 6, caractetise* P*r le fit q«- 1" 
polymere rdtlculd .t obtenu . I'.td. de 0,025 * molns dc 0,2 mole d'agent. 
rdtlculant par groupement amine du polyamino-polyamldc. 

8 Composition scion la revendication 6, caracterisee par le fait que It 
polymere reticule est obtenu a L'.ld. de 0,025 a molns da 0,1 mole d'.gent 
retlculant par groupement amine du polyamlno-polyamide. 

9 composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la solution a 107. dans l'eau et a 25«C du polymere reticule presente une 
viscoslte comprise entre 3 et 200 centlpoisss. 

10 Composition selon la revendication 9, caracterisee par le fait que la 
solution » 107. dans l'eau et a 25 'C du polymere reticule presente une vis- 
coslte egale ou superieure a 20 centlpolses et inferieure a 50 centlpoises. 

U composition selon l'une quelconque des revendication. prer.edentes , 

caracterisee par le fait que le polyamino- amide est constitud de. motifs de 
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formule 



ou R represente : 



- OC - R - CO 




20 ~\ y— ' " (CH 2 ) A" 

CH 2 - CH 2 - NH •■ CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - 

CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 • CH - 
tH 3 ™3 

CH - CH^ / CH 2 " f H " 

N-CH 2 -CH 2 -N | 

r ' G CH- 

I \ 2 
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Z represente : 

dans les proportions de 60 h 100 moles 7., le radical 

- NH - [(CH^ - NH^" n < 1X > 



35 ou x - 2 et n - 2 ot- 3, ou bien 
x • 3 et n - 2 



dans les pr portions de 0 a 20 moles %, le radical 
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- NH - (CH 2 ) 6 - NH - ; 



dans len proportions de 0 a AO mol es 7., le radical (II) cl-deosua dens lequel 



x D 2 et n ° 1, ou le radical 



12. Composition selon la revendication 1, caracterioe par le fait que le 
polymfcre reticule est prepare par p lycondenoetion de 1'acide adipique et do 
la diethylfene triamine puis reticulation & I'aide d'un reticulant choioi dang 
le groupe forme par l'epichlorhydrine , le methylene bio acrylamide, la 
N.N'-bis epoxy propyl piperazine et la divinylsuif one. 

13. Composition oelon la revendication 1, caractfiriafie par le fait que 
le polym&re reticule est prepare par polycondensation de 1'acide adipique 
et d'un melange de diethylfene triamine et de piperazine puia rdticulation h 
I'aide. d'un reticulant choisi dans le groupe forme par l'epichlorhydrine, la 
methylene bis acrylamide, la N ,N ' -bie-dpoxy propyl piperagine et la divinyl- 
aulfone. 

14. Composition selon la revendication 1, caract£ria6 par le fait que le 
polymfere reticule est prepare par polycondensation de 1'acide adipique et de 
la triethylfene tetramine puis reticulation k I'aide d'un reticulant choi9i 
dans le groupe form* par 1 ' epichlorhydrine , le methylene- V is-acrylamide t la 
N^'-bis-epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

15. Composition selon la revendication 1, caract6rls£e par le fait que 

le polymfere rdticuU est prepare par polycondensation de l'itaconate de methyl < 
avec 1 'ethylene diamine et la diethylfene triamine puis par reticulation fe 
I'aide d f un reticulant choisi dans le groupe forme par l'epichlorhydrine, le 
methylene -bis-acrylamide, la N ,N ' -bis-epoxy propyl piperazine, et la divinyl- 
oulfone. 

16. Composition oelon la revendication 1, caract£rioee par le fait que le 
polyetfere r£tlcul£ eot prepare par polycondensation de 1 1 acrylate de methyls 
avec 1'ethylfene diamine et la diethylfene triamine puis reticulation h I'aide 
d'un letlculant choioi dono lo groupe forme par 1 'epichlorhydrine , le methyl- 
fene-bis-acrylaraide , la N,N ' -bio-epoxy propyl piperazine et la di vinylsui fon . 

17. Composition 9elon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polyetferc r£ttcul£ oot prepare par polycondensation du methacrylate de m£thyle 
ovec 1 'ethylene dioainc ct la diethylfene triamine puia par reticulation h 
raids d'un reticulant choioi dano le groupe forme par l'epichlorhydrine, le 
a^thvifenc-bio-acrylofaide, lo N ,N '-bio-epoxy propyl piperazine et la divlnyl- 
oul (one. 

18. Cocnpooltlon oelon lo revindication 1, caracter io<2e par le fait que 
le polymferc r<2ticui<S o £t£ ale vie par un epoxyde. 

19. Compooltlon oelon la revendication 18, carocterloee por lo fait que 
I'lp.'nvde eot choioi paral le glycldol , l'ouyde d'gthylfene et I'onydo do 
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associ* a un Electrolyte soluble dana l'eau. 

3 Co.po.ltl~ ...on .. cnolctlon 30. o.c«.rt... P« " '» J"' 



ou de calcium. 



Co.p..lt.on ...on ,. ....ndlo.tl.n 30. cc.tori... C U t.Uj 



15 32 Composition icion *«. — ... 

"„..„o, y !c .« p.— « - <"°>"" ° Pl " 5% * 

total de la competition. 

,3 compoaltlon .el n 1. revendlcat Ion 1. c.r.cterl.«e par 1. fit q 
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dipropylfene triamine et leurs melanges sur un acide choisi parml 1 'acide adi- 
pique, son ester dimethylique et le produit intermediate d 'addition d f une 
molecule d'gthylfenedlamine eur deux molecules d' aery late, m£thacrylate u 
ltaconate de methyle. 

5 34. Pclymfere polyamino-polyamide prepare par la reticulation d'un 

polyamino- polyamide prepare par polycondensation d'un compose acide choisi 
parmi (i) les acides organiques dicarboxyliquos , (ii) les acides aliphatiques 
mono- et dicarboxyliques h double liaison ethyienique, (iii) les esters des 
acides pr6cit£s, (iv) les melanges de ces composes : sur une polyamine choisie 

10 parmi les polyalcoylfcne-polyamines bis-primaires et mono- ou disecondairea, 

0 h 20 moles % de cette polyamine pouvant itre remplac^e pav 1 'hexamethyl&ne- 
diamine ou 0 & 40% de cette polyamine pouvant €tre remplacee par une amine 
bis-primaire , de preference 1 ' ethylfenediamine , ou par une amine bis-aecondaire , 
de preference la piperazine ; la reticulation etant realise* au moyen d'un 

15 agent reticulant choisi parmi les 6pihalohydrines , les diepoxydes, les di- 
anhydrideo et les derives bis insatures ; caracterise par le fait qu'il est 
olcoyie par un agent alcoylant choisi parmi (a) lea epoxydes, (b) les composes 
ethyieniquement non satures, (c) I'acide chloracetique , (d) la propane sultone 
ou la butane sultone. 

20 35, Polymfcre selon la revendication 34, caracterise par le fait qu'il 

est alcoyie par le glycidol ou 1 'ecrylamide . 

36. Composition selon la revendication 30, caract£riQ£e par le fait que 

le rapport Electrolyte : polym&re cot compris entre 0:1 Qt l 0 5:l. 



